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TI Textile or paper softener concentrate with low viscosity - comprises 

aqueous dispersion containing mono and-or di ester (s) of glycerol with 
fatty acid and poly ol in specified ratio and cationic and nonionic 
emulsif iers . 
AB DE 19732396 A UPAB: 19990316 

Concentrated aqueous dispersion of low viscosity for softening textiles or 
paper contains (a) a mono- and/or di-ester ( s ) . of glycerol with 8-22 carbon 
(C) fatty acid(s) as non-ionic softener, (b) a polyol component, (c) 
cationic and nonionic emulsif iers, (d) 70-90 wt . % water and optionally 
usual additives and ancillaries. The (a) : (b) weight ratio is 2.5:1 to 
1:2.5. 

Also claimed is a method of producing the dispersion. 

USE - The dispersions are used for softening paper and textile goods 
and as softening rinses (all claimed), e.g. for softening paper tissues, 
household cloths or hygiene articles or textiles made from natural or 
synthetic fibers, e.g. wool, cotton, polyamide-polyester and/or 
polyacrylic fibers. 

ADVANTAGE - Existing dispersions contain only up to 10 wt . % active 
substances, as more concentrated dispersions are too viscous for direct 
use, e.g. for spraying onto textiles or paper. The concentrates also tend 
to unmix. The present dispersions are concentrated and have low viscosity 
and high stability. 
Dwg. 0/0 
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(54) Bezeichnung: NIEDRIGVISKOSE DISPERSION ZUR PAPIER- UND TEXTILBEHANDLUNG 



(57) Abstract 



The invention relates to a concentrated low viscosity aqueous dispersion containing a) a nonionic softening agent selected from 
among glycerin monoesters or diesters with fat acids Cs_22. and theirs blends; b) a polyol compound, preferably glycerin, diethylene glucol, 
polyethylene glycol or 1-2-propylene glucol and their blends; c) cationic and nonionic emulsifiers; d) 70 to 90 wt. % water and possibly 
other appropriate auxiliary agents and additives for softening paper or textile. 

(57) Zusammenfassung 



Beschrieben wird eine konzentrierte, niedrigviskose, wafirige Dispersion, enthaltend a) eine nichtionische Weichmacherkomponente 
die aus Mono- oder Diestem des Glycerins mit Cs-22-Fettsauren und Mischungen hiervon ausgewahlt ist, b) eine Polyolverbindung, 
die vorzugsweise aus Glycerin, Diethylenglykol, Polyethylenglykol oder 1,2-Propylenglykol und Mischungen hiervon ausgewahlt ist, c) 
kationische und nichdonische Emulgatoren d) 70 bis 90 Gew.-% Wasser und gegebenenfalls weitere Hilfs- und Zusatzstoffe, die sich zur 
weichmachenden Ausrustung von Papier und Textilien eignet. 
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,Niedrigviskose Dispersion zur Papier- und Textilbehandlung* 



Die vorliegende Erfindung betrifft konzentrierte, niedrigviskose waflrige Dispersionen zur 
Behandlung von Papier und Textilien, ein Herstellverfahren fur diese Dispersion sowie die 
Verwendung der Dispersion zur weichmachenden Ausriistung von Papier und Textilien. 

Bei vielen Produkten der Papier- und Textiltechnik spielt die Weichheit eine wichtige 
Rolle. So erwartet der Verbraucher, dafl sich Textilien oder Papierprodukten. z.B. 
Papiertaschentuchern, Haushaltstiicher oder Hygieneartikeln, moglichst weich anfuhlen. 
Zur weichmachenden Ausriistung von Papier und Textilien sind daher bereits eine Vielzahl 
von geeigneten Verbindungen und Zusammensetzungen bekannt. Aus der US 3,594,224 ist 
bekannt, daB bestimmte quaternare Ammoniumverbindungen geeignet sind, urri die 
Weichheit von Cellulosefasern zu verbessern. Die WO 96/08601 schlagt ein 
polysiloxanhaltiges Behandlungsmittel fur Tissueprodukte vor, wobei das Mittel neben 
Polysiloxanen noch eine Polyhydroxyverbindung. wie Polyethylenglykol oder Glycerin 
enthalt. Die WO 94/10381 beschreibt Mischungen von quaternaren 
Ammoniumverbindungen und Polyethylenglykol oder Polypropylenglykol zur 
weichmachenden Ausriistung von Papierprodukten und cellulosehaltigen Fasern. Die EP 
569 847 Al beschreibt als Wirkstoffkomponente fur Wascheweichspulerformulierungen 
alkoxylierte naturliche Ole und Fette. In der EP 494 769 A2 werden Textilweichmacher 
auf Basis von Pentaerythritestern beschrieben. Die EP 698 140 Bl beansprucht Tissue- 
Papier, welches mit einem trikomponentigen Weichmacher behandelt wird. Als 
weichmachende Komponente werden Sorbitanfettsaureester verwendet. Diese 
Verbindungen werden in Form waBriger Dispersionen formuliert und in geeigneter Weise 
auf die Produkte aufgetragen. Als geeignetes Emulgatorsystem schlagt die EP 698 140 Bl 
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nichtionische Emulgatoren, wie Alkyl(oligo)glycoside oder ethoxylierte bzw. propoxylierte 
Sorbitanester in Kombination mit ausgewahlten Polyhydroxyverbindungen vor. 

Diese Mittel enthalten haufig aber nur bis zu 10 Gew.-% an Aktivsubstanzen, da hoher 
konzentrierte Dispersionen auch eine deutlich erhphte Viskositat aufweisen konnen, die 
eine direkte Verarbeitung, z.B. mittels Spriihauftrag auf die Textil- oder Papierbahn, 
erschwert oder unmoglich macht. Derartige hochkonzentrierten Dispersionen neigen auch 
schneller zum Entmischen bzw. Brechen und weisen eine verringerte Lagerstabilitat auf. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher. konzentrierte aber niedrigviskose 
Mittel in Form waBriger Dispersionen fur die weichmachende Behandlung von Papier und 
Textilien bereitzustellen. 

Es wurde gefiinden. daB Dispersionen, die eine ausgewahlte Weichmacherkombination auf 
Basis von Glycerin und dessen Derivaten enthalten. die oben cenannten Anforderungen an 
niedrige Viskositat und hohe Stabilitai erfullen. 

Gegenstand der vorliegenden Anmeldung sind daher konzentrierte. niedrigviskose, waflrige 
Dispersionen zur weichmachenden Ausriistung von Papier und Textilien, die enthalten 

a) eine nichtionische Weichmacherkomponente die aus Mono- oder Diestern des 
Glycerins mit C 8 . :: -Fcttsauren und Mischungen hiervon ausgewahlt ist, 

b) eine Polyolverbindung 

c) kationische und nichtionische Emulgatoren 

d) 70 bis 90 Gew.-% Wasser 

und gegebenenfalls weiteren Hilfs- und Zusatzstoffen, wobei das Gewichtsverhaltnis der 
Komponenten a) und b) zwischen 2*5 : 1 und 1 : 2,5 betragt. 

Die erfindungsgemaBen Dispersionen sind niedrigviskos, d.h. sie weisen vorzugsweise eine 
Brookfield-Viskositat, gemessen bei 20 °C mit Spindel 1 und 20 U/min pro Minute, 
zwischen 1 und 100 mPa s und insbesondere zwischen 1 und 50 mPa s auf. Besonders 
bevorzugt sind Dispersionen deren Viskositat unter 10 mPa s liegt. Der Wassergehalt liegt 
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zwischen 70 und 90 Gew.-%, wobei Dispersionen mit weniger als 80 Gew.-% Wasser 
bevorzugt sind. Die Dispersion sind feinteilig und lagerstabil und konnen direkt auf das 
Papier oder die Textilien aufgetragen werden. Eine zusatzliche Verdiinnung oder sonstige 
Konditionierung ist nicht notwendig. 

Die Dispersionen eignen sich allgemein zur weichmachenden Behandlung von Papier oder 
Textilien. Sie konnen sowohl zur permanenten Ausrtistung, aber auch zur temporareri 
Ausriistung verwendet werden. So ist es moglich, die Dispersionen bei der Herstellung 
oder Veredelung von Papierprodukten oder Textilien einzusetzen oder als 
Nachbehandlungs- oder Wascheweichspulmittel bei der maschinellen oder industriellen 
Wasche bzw. als Tumblerhilfsmittel. 

Im Rahmen der vorliegenden Anmeldung werden unter Textilien alle textilen StQckwaren 
verstanden, die synthetische oder naturliche Fasem, z.B. Wolle, Baumwolle, Polyamid- 
Polyester- oder Polyacrylfasem bzw. Mischungen dieser Fasern enthalten. Es konnen aber 
auch die Textilfasem selbst mit den Dispersionen behandelt werden. 

Neben Papier und Papierprodukten konnen auch cellulosehaltige Fasem, z.B. Zell- und 
Holzstofffasem sowie Vliese aus diesen Fasern mit den Dispersionen behandelt werden. 
Bevorzugt ist die Verwendung der Dispersionen zur weichmachenden Ausriistung von 
Papier bzw. Papierprodukten. Dazu zahlt z.B. Tissuepapier, welches bei der Herstellung 
von Taschen-, Kiichen- bzw. Haushaltstuchern, sowie Hygieneartikeln wie Tampons, 
Toilettenpapier und Windeln verwendet wird. 

Bei der Behandlung von Papier oder Textilien konnen alle dem Fachmann bekannten 
Verfahren zum Aufbringen von flussigen Behandlungsmittel eingesetzt werden, z.B. durch 
Drucken, Spriihen. Pflatschen. Fouladieren. Leimpressen, Luftdusen, Rakel, Walzen oder 
Gravur. In der Regel werden dazu Textil- oder Papierbahnen in geeigneten Maschinen mit 
den Dispersionen in Kontakt gebracht und dabei die Dispersion in geeigneten Mengen auf 
das Textilgut bzw. das Papier aufgebracht. Bei der Behandlung von Textilgut sind auch 
Aufziehverfahren moglich, bei denen das Textilgut in der waflrigen Dispersion verweilt 
und die Wirkstoffe dabei auf die Fasem aufziehen. Die Dispersionen kSnnen 
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gegebenenfalls auch in heifiem Zustand, d.h. bei Temperaturen bis 80 °C eingesetzt 
werden. 

Derartige Verfahren sind fur die Papierveredelung beispielsweise im Handbook of 
Paperboard and Board, R.R.A. Higham, BB Ltd., London 1970, Seiten 142 bis 169 
Oder fur die Textiltechnik in Veredelung von Textilien, VEB Fachbuchverlag Leipzig 
1990, Seiten 193 bis 228 beschrieben. 

Als nichtionische weichmachende Komponente a) enthalten die Dispersionen Mono- oder 
Diester des Glycerins mit C g . 2 ,-Fettsauren, wobei die C^-Fettsauren linear oder verzweigt, 
gesattigt oder ungesattigt sein konnen. Geeignet sind insbesondere Glycerinester auf Basis 
gesattigter. Iinearer Fettsauren, wie beispielsweise der Laurin-, Myristin-, Palmitin-, 
Stearin-. Arachin- oder Behensaure bzw. Mischungen dieser Sauren. Die Mono- oder 
Diglyceride konnen auch in Form von Mischungen eingesetzt werden, wie sie bedingt 
durch das technische Herstellverfahren anfallen. Die Glyceride konnen auch in beliebigen 
Mischungen von Mono- und Diglyceriden enthalten sein. Bevorzugt sind aber 
Dispersionen, die. bezogen auf die Weichmacherkomponente a), zu mindestens 60 Gew.-% 
Diglyceride enthalten. Die Dispersionen enthalten die nichtionische 
Weichmacherkomponente a) vorzugsweise in Mengen zwischen 1 und 14 Gew.-%. wobei 
solche Dispersionen bevorzugt sind. die den Weichmacher in Mengen zwischen 5 und 10 
Ge\v.-% enthalten. 

Als weiteren wesentlichen InhaltsstofT enthalten die Dispersionen mindestens eine 
Polyverbindung b) in solchen Mengen, dafi das Gewichtsverhaltnis zwischen der 
nichtionischen Weichmacherkomponente und der Polyolverbindung im Bereich von 2,5 : 1 
bis 1 : 2.5 und vorzugsweise im Bereich von 2,0 : 1 bis 1 : 1 liegt. Unter Polyolverbindung 
werden organische Verbindungen mit mindestens zwei Kohlenstoffatomen und mindestens 
zwei Hydroxylgruppen im MolekUl verstanden, wobei die Hydroxylgruppe nicht 
derivatisiert sind. Geeignete Polyolverbindungen sind beispielsweise Glycerin und dessen 
Dimeren oder Trimeren. Glykole und deren Polymeren, Pentaerythrit, Di- und 
Trimethylolpropan. Sorbitan. Manitol, Xylitol, Glucose, Mannose oder Fructose. 
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Bevorzugt enthalten die Dispersionen als Polyolverbindung Glycerin, Diethylenglykol, 
Polyethylenglykol oder 1,2-Propylenglykol und Mischungen hiervon. Bevorzugt sind 
weiterhin solche Dispersionen, die Polyethylenglykol mit einem mittleren 
Molekulargewicht zwischen 200 und 1000 und vorzugsweise zwischen 200 und 600 
enthalten. 

Der Anteil an Polyolverbindungen b) liegt vorzugsweise im Bereich von 1,0 bis 12,0 Gew.- 
% und insbesondere im Bereich zwischen 5 und 10 Gew.-%. Besonders geeignet sind dabei 
Mischungen aus Glycerin mit Polyethylenglykol und insbesondere solche Mischungen, bei 
denen das Gewichtsverhaltnis zwischen Glycerin und Polyethylenglykol zwischen 10 : 1 
und 6 : 1 betragt. Die Glykole sind vorzugsweise in Mengen zwischen 0,1 und 2,0 Gew.-% 
und insbesondere zwischen 0.1 und 1,0 Gew.-% enthalten. 

Als Emulgatoren c) fur die nichtionischen Weichmacher enthalten die erfindungsgemaBen 
Dispersionen ein System aus kationischen und nichtionischen Emulgatoren. Als 
nichtionische Emulgatoren eignen sich insbesondere Fettsauren und Fettalkohole bzw. 
deren Derivate, insbesondere deren Umsetzungsprodukte mit Alkoxiden wie Ethylenoxid, 
Propylenoxid und/oder Butylenoxid. Als kationische Emulgatoren kommen vorzugsweise 
Verbindungen mit mindestens einem kationisch geladenen Stickstoffatom in Frage. 

Geeignete kationische Emulgatoren sind vorzugsweise ausgewahlt aus der Gruppe der 
quaternaren Ammoniumverbindungen der Formeln (1) und (II) 

R ' CH 3 
I + I 

R - N - R- + X" R 3 OC-0-(CH 2 ) n - N - (CH 2 ) n -0-COR 3 + X" 

' I 

nx R 4 -(CH 2 )„ 

(!) (II) 



wobei R fur einen acyclischen Alkylrest mit 12 bis 24 C-Atomen, R' fur einen gesattigten 
C,-C 4 Alkyl- oder Hydroxyalkylrest steht, R 2 entweder gleich R oder R' ist und COR 3 fur 
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einen aliphatischen Acylrest mit 12 bis 22 Kohlenstoffatomen mit 0, 1, 2 oder 3 
Doppelbindungen steht sowie R" gleich Wasserstoff oder OH bedeutet, wobei n den Wert 
1, 2 oder 3 hat und X entweder ein Halogenid-, Methosulfat-, Metophosphat- oder 
Phosphation ist, sowie Mischungen dieser Verbindungen. Besonders bevorzugt sind 
Verbindungen, die Alky lreste mit 1 6 bis 1 8 C-Atomen enthalten. 

Beispiele fur kationische Emulgatoren der Formel (I) sind Didecyldimethyl- 
ammoniumchlorid, Ditalgdimethylammoniumchlorid oder Dihexadecydimethyl- 
ammoniumchlorid, Beispiele fur Verbindungen der Formel (II) sind Methyl-N,N- 
bis(acyloxyethyl)-N-(2-hydroxyethyl)-ammonium-methosulfat, Methyl-N-(2-hydroxy- 
ethyl)-N,N-di(talgacyloxyethyl)ammonium-methosulfat und Bis-(palmitoyl)ethyl-hydroxy- 
ethyl-methyl-ammonium-methosulfat oder. Neben den Verbindungen der Formeln (I) und 
(II) konnen auch kurzkettige, wasserlosliche. quatemare Ammoniumverbindungen 
eingesetzt werden, wie beispielsweise Trihydroxyethyl-methyl-ammonium-methosulfat 
oder Cetyl-trimethyl-ammonium-chlorid. Auch protonierte Alkylaminverbindungen, die 
weichmachende Wirkung aufweisen, sind geeignet. 

Werden quarternierte Verbindungen der Formel (II) eingesetzt, die ungesattigte 
Alkylketten aufweisen. sind die Aclygruppen bevorzugt. deren korrespondierenden 
Fettsauren eine Jodzahl zwischen 5 und 25. vorzugsweise zwischen 10 und 25 und 
insbesondere zwischen 15 und 20 aufweisen und die ein cis/trans-Isomerenverhaltnis (in 
Gew.-%) von 30 : 70. vorzugsweise grofler als 50 : 50 und insbesondere grofler als 70 : 30 
haben. 



Neben den oben beschriebenen quaternaren Verbindungen konnen auch andere bekannte 
Verbindungen eingesetzt werden, wie beispielsweise quatemare 
Imidazoliniumverbindungen der Formel (III) 



WO 99/05246 



7 



PCT/EP98/04534 



A- 

(III) 

wobei R s einen gesattigten Alkylrest mit 12 bis 18 C-Atomen, R 6 einen Alkylrest mit 1 bis 
4 C-Atomen oder Wasserstoff bedeutet und Z eine NH-Gruppe oder Sauerstoff bedeutet 
und A ein Anion ist. 

Weitere geeignete quaternare Verbindungen sind durch Fonnel (IV) beschrieben, 
+ 

(R 7 ) 3 N— (CH 2 ) n -<jH— OOCR 8 X" 
CH,— OOCR 8 

(IV) 

wobei R 7 jeweils unabhangig ausgewahlt fur eine Alkyl-, Alkenyl- oder 

Hydroxyalkylgruppe steht. R* jeweils unabhangig ausgewahlt eine C 8 . 28 Alkylgruppe 
darstellt und n eine Zahl zwischen 0 und 5 ist. X steht fur ein Anion, beispielsweise ein 
Halogenid-, Methosulfat-, Metophosphat- oder Phosphation. Die erfindungsgemafien 
Dispersionen enthalten die kationischen Emulgatoren vorzugsweise in Mengen zwischen 
0.5 und 3.0 Gew.-% und insbesondere zwischen 1,0 und 2,0 Gew.-% an. 

Weiterhin enthalten die Dispersionen nichtionische Emulgatoren, vorzugsweise aus der 
Gruppe der alkoxylierten Fettsauren mit 8 bis 22 C-Atomen, der alkoxylierten 
Fettsaureester aus Fettsauren mit 8 bis 22 C-Atomen mit einwertigen Alkoholen mit 1 bis 
10 C-Atomen und der alkoxylierten Fettaikohole mit 8 bis 22 C-Atomen, wobei die 
alkoxylierten Verbindungen HLB-Werte zwischen 3 und 20 und vorzugsweise zwischen 8 
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und 16 aufweisen. Der HLB-Wert (hydrophilic-lipophilic-Balance) ist ein Mali fur die 
Wasser- bzw. Ol-Loslichkeit nichtionischer Tenside (vergl. Rompp Chemie Lexikon, Band 
3, 9. Auflage 1990, Seite 1812-13). Er ist durch die folgende Gleichung definiert: 



wobei SZ fur die Saurezahl und VZ fur die Verseifungszahl der entsprechenden 
Verbindung steht. 

Die Fettsaureesteralkoxylate sind bekannte Verbindungen, die beispielsweise in der US 
2,678,935, US 3,539,518, US 4,022,808 oder GB 1,050,497 beschrieben werden, deren 
Offenbarung auch Teil der vorliegenden Anmeldung ist. 

Die alkoxylierten Fettsaureester konnen durch alle dem Fachmann bekannten Methoden 
hergestellt werden, z.B. durch Veresterung von Fettsauren mit alkoxyliertem Methanol, 
wie es beispielsweise die US 3,539,518 beschreibt. Eine weitere Moglichkeit besteht in der 
direkten Umsetzung von Fettsaurestem mit Alkylenoxiden in Gegenwart von 
Ubergangsmetallkatalysatoren. wie in der US 4,022,808 beschrieben, Vorzugsweise 
werden die Fettsaurcalkylesteralkoxylate aber durch eine heterogen katalysierte 
Direktalkoxylierung von Fettsaurealkylester mit Ethylenoxid und/oder Propylenoxid an 
hydrophobierten Hydrotalciten hergestellt. Dieses Syntheseverfahren sind in den 
Offenlegungsschriften WO 90/13533 und WO 91/15441, deren Offenbarung auch Teil der 
vorliegenden Anemdlung ist. ausfuhrlich beschrieben. Die dabei entstehenden Produkte 
zeichnen sich durch eine niedrigc OH-Zahl aus, die Reaktion wird einstufig durchgefuhrt 
und man erhalt hellfarbige Produkte. Die als Ausgangsstoffe dienenden Fettsaurealkylester 
konnen sowohl aus naturiichen Olcn und Fetten gewonnen als auch auf synthetischem 
Wege hergestellt werden. 




Beispiel fur besonders geeignete nichtionische Emulgatoren sind C 12 ., 8 -Fettalkohole mit 7 
bis 14 Mol Ethylenoxid pro Mol Alkohol oder Cetyl/Stearylalkohol mit 20 Mol 
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Ethylenoxid sowie C, 2 . 18 -Fettsauren bzw. Fettsaureester mit C M -Alkoholen, die zwischen 8 
und 16 Mol Ethylenoxid pro Mol Fettsaure oder Ester enthalten. 

Weitere geeignete nichtionische Emulgatoren sind ausgewahlt aus der Gruppe der 
Alkyl(oligo)glycoside der Formel R-0-[Z]„ in der R fur einen Alkylrest mit 8 bis 22 C- 
Atomen, Z fur einen Zuckerrest mit 5 oder 6 C-Atomen und x fur eine Zahl zwischen 1 und 
10 steht. Alkyl(oligo)glycoside, ihre Herstellung und Verwendung als oberflachenaktive 
Stoffe sind beispielsweise aus DE 19 43 689 Al oder aus DE 38 27 543 Al bekannt. 

Beztiglich des Glycosidrestes gilt, dafl sowohl Monoglycoside, bei denen ein Zuckerrest 
glycosidisch an den Fettalkohol gebunden ist, als auch oligomere Glycoside mit einem 
mittleren Oligomerisationsgrad bis etwa 2 besonders geeignet sind. Als Glycosid-Rest ist 
in den handelsiiblichen Alkyloligoglycosiden der Glucosidrest enthalten. 

Der Anteil an nichtionischen Emulgatoren liegt vorzugsweise zwischen 0,1 und 3,0 Gew.- 
% und insbesondere zwischen 0,5 und 1 ,5 Gew.-%. 

Die Dispersionen enthalten als Losungsmittel d) Wasser in Mengen zwischen 70 und 90 
Gew.-%. Vorzugsweise wird entsalztes Wasser verwendet. Es kann aber auch 
Leitungswasser verwendet werden. Der pH-Wert der Dispersionen liegt vorzugsweise im 
Bereich von 4.5 bis 7.5 und insbesondere im Bereich zwischen 5,0 und 6,5 und kann durch 
Zugabe von geeigneten Sauren. z.B. HCI oder Basen, wie wafirige Natronlauge, eingestellt 
werden. 

Neben den beschriebenen Inhaltsstofien a) bis d) konnen die erfindungsgemaBen 
Dispersionen noch weitere. in der Papier- bzw. Textiltechnik ubliche Hilfs- und 
Zusatzstoffe enthalten. Dazu zahlen z.B. Biozide, Konservierungsmittel, Farbstoffe, 
Perlglanzmittel, Entschaumer, Soil-release-Verbindungen, UV-Absorbentien, Parfumole 
oder Duftstoffe und sonstige aus native Quellen gewonnene Additive, z.B. Vitamine oder 
Pflanzenextrakte. 
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Die beschriebenen Dispersionen konnen auf jede dem Fachmann bekannte Weise 
hergestellt werden. Es ist aber bevorzugt, den nichtionischen Weichmacher und den 
kationischen Emulgator gemeinsam zu einer Mischung der restlichen Komponenten 
(nichtionischer Emulgator, Glycerin und Wasser sowie ggf. Hilfs- und Zusatzstoffe) zu 
geben, wobei es in Abhangigkeit von den Schmelzpunkten der einzelnen Komponenten 
notwendig sein kann, die Mischungen zu erwarmen, in der Regel auf Temperaturen 
zwischen 40 und 80 °C. AnschlieBend wird die Rohdispersion intensiv vermischt. 

Die Dispersionen sind feinteilig und enthalten zu mindestens 90 % (Anzahlverteilung) 
Teilchen. die kleiner als 1000 nm, vorzugsweise kleiner als 500 nm sind. Daher konnen nur 
solche Homogenisatoren verwendet werden, die ausreichend groBe Scherkrafte ubertragen, 
um die gewunschten feinteiligen Dispersionen zu erhalten. Geeignete Gerate sind 
beispielsweise Hochdruck- oder Ultraschall-Homogenisatoren. 

Es hat sich gezeigt. daC die Verwendung von bestimmten Homogenisatoren zu 
Dispersionen mit besonders vorteilhaften Eigenschaften fiihrt. 

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Anmeldung betrifft daher ein Verfahren zur 
Herstellung der oben beschriebenen Dispersionen. wobei zunachst die Komponenten a) bis 
c) und die ggf. vorhandenen Hilfsstoffe in Wasser dispergiert werden und diese 
Rohdispersion anschlieBend mit einem dem Fachmann bekannten 
Hochdruckhomogenisator. wie er beispielsweise von der Firtna APV Homogenisator 
GmbH. Liibeck. hergestellt wird. bei Driicken zwischen 10 und 600 bar homogenisiert 
wird. Besonders bevorzugt ist es in diesem Fall, die Homogenisierung bei Driicken 
zwischen 25 und 250 bar durchzufiihren. 

Wie bei der Verwendung von Hochdruckhomogenisatoren iiblich, wird die Rohdispersion 
zunachst bei niedrigen Driicken. d.h. im Bereich von 10 bis 50 bar und anschlieBend bei 
hoheren Driicken. oberhalb 50 bar. homogenisiert. Dabei kann es vorteilhaft sein, die 
Dispersionen mehrfach bei unterschiedlichen Driicken zu homogenisieren. Weiterhin ist es 
bevorzugt. die Homogenisierung bei Temperaturen zwischen 20 und 100 °C, vorzugsweise 
zwischen 25 und 70 °C. durchzufuhren. In Abhangigkeit von den eingesetzten Hilfs- und 
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Zusatzstofferi kann es daher auch bevorzugt sein, diese erst nach der Homogenisierung den 
Dispersionen zuzugeben. 
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Beispiele 

Es wurden drei verschiedene Dispersionen hergestellt, indem zunachst der nichtionische 
Weichmacher mit dem kationischen Emulgator bei 70 °C geschmolzen wurde. Diese 
Schmelze wurde dann zu den restlichen Komponenten, die bei 70 °C in einem Ruhrkessel 
vorgelegt wurden, zugegeben und 15 Minuten geruhrt. Die so erhalten Rohdispersion 
wurde auf Raumtemperatur abgektihlt und dann bei 40 °C mit Hilfe eines 
Hochdruckhomogenisators der Fa. APV Homogenisator GmbH, Lubeck, Modell LAB 
60/60 einmal bei 50 bar und zweimal bei 200 bar homogenisiert. Der pH-Wert der 
Dispersion betrug 5,5. 

Nur die erfindungsgemafle Dispersion 1 weist die gewunschte niedrige Viskositat auf, 
wahrend die Vergleichsdispersionen 2 und 3 eine nicht mehr bestimmbar hohe Viskositat 
zeigten. 

Die Zusammensetzung der Konzentrate 1 bis 3 ist Tabelle 1 zu entnehmen: 



Tabelle 1 (Mengenangaben in Gew.-% Aktivsubstanz) 





•.*;:X : :;: ; :> : *:-: : : ; £.-. -./:- 






Glycerin-di-C l6/lg -Fettsaureester 


9,7 


10,6 


12 


Glycerin 


4,8 


2,7 


2,5 


Polyethlenglykol MG 400 


0,5 


0,5 


0,5 


Dehyquart Au 46 


1,4 


1,5 


1,4 


Stantex S 6030 


0,9 


1,8 


1,6 


Gewichtsverhallnis Weichmacher zu Glycerin 


1,8 : 1 


3,3:1 


4,0 :1 


Viskositat [mPa s]** 


12,5 


n.b.* 


n.b.* 



* nichi bestimmt, da Dispersion bei 40 °C nicht homogenisierbar 

Brookfield, Spindel 1, 20 °C. 20 U/min. Viskosimeter Typ RVF, Fa. Brookfield Eng. Ltd. 



Dehyquart Au 46 MethyUN r N-bis(acyloxyethyl)-N(2-hydroxyethyl)arnrnonium- 

methosulfat (Fa. Henkel) 
Stantex S 6030 ethoxyliertes Methyllaurat mit 12 Teile Ethylenoxid (Fa. Henkel) 
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Patentanspruche 

1. Konzentrierte, niedrigviskose, waBrige Dispersion zur weichmachenden Ausriistung 
von Textilien oder Papier, die enthalt 

a) eine nichtionische Weichmacherkomponente, die aus Mono- oder Diestern des 
Glycerins mit Cg. 22 -Fettsauren und Mischungen hiervon ausgewahlt ist, 

b) eine Polyolverbindung, 

c) kationische und nichtionische Emulgatoren, 

d) 70 bis 90 Gew.-% Wasser und 

gegebenenfalls weiteren Hilfs- und Zusatzstoffen, dadurch gekennzeichnet, dafi das 
Gewichtsverhaltnis der Komponenten a) und b) zwischen 2,5 : 1 und 1 : 2,5 betragt. 

2. Dispersion nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl die Dispersion eine 
Brookfield-Viskositat, gemessen bei 20 °C mit Spindel 1 bei 20 U/min, zwischen 1 
und 1 00 mPa s und vorzugsweise zwischen 1 und 50 mPa s aufweisen. 

3. Dispersion nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Polyolverbindung ausgewahlt ist aus Glycerin, Diethylenglykol, Polyethylenglykol 
oder 1.2-Propylenglykol und Mischungen hiervon. 

4. Dispersion nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dafl als 
kationische Emulgatoren quaternare Ammoniumverbindungen der Formeln (I) oder 
(II) enthalten sind 

R' CH 3 

1 1 

R - N - R 1 + X R 3 OC-0-(CH 2 ) 0 - N - (CH 2 ) n -0-COR 3 + X" 

I I 

0) (II) 

wobei R fur einen acyclischen Alkylrest mit 12 bis 24 C-Atomen, R 1 fur einen 
gesattigten C,-C 4 Alkyl- oder Hydroxyalkylrest steht, R 2 entweder gleich R oder R 1 
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ist und COR 3 fur einen aliphatischen Acylrest mit 12 bis 22 C-Atomen mit 0, 1, 2 
oder 3 Doppelbindungen steht, sowie R 4 gleich Wasserstoff oder OH bedeutet, wobei 
n den Wert 1, 2 oder 3 hat und X entweder ein Halogenid-, Methosulfat- oder 
Metophosphation ist. 

5. Dispersion nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dafl als 
nichtionische Emulgatoren alkoxylierte Fettsauren mit 8 bis 22 C-Atomen, 
alkoxylierte Fettsaureester aus Fettsauren mit 8 bis 22 C-Atomen mit Alkoholen mit 
1 bis 10 C-Atomen und/oder alkoxylierte Fettalkohole mit 8 bis 22 C-Atomen 
enthalten sind. wobei die alkoxylierten Verbindungen HLB-Werte zwischen 3 und 20 
aufweisen. 

6. Dispersion nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dafl die 
nichtionische Weichmacherkomponente a) in Mengen zwischen 1 und 14 Gew.-% 
und vorzugsweise in Mengen zwischen 5 und 10 Gew.-% enthalten ist. 

7. Dispersion nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dafl der 
nichtionische Emulgator in Mengen von 0.1 bis 3,0 Gew.-% enthalten ist. 

8. Dispersion nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dafl der 
kationische Emulgator in Mengen von 0.5 bis 3,0 Gew.-% enthalten ist. 

9. Dispersion nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dafl als 
Komponente b) eine Mischung aus Glycerin und Polyethylenglykol enthalten ist. 

10. Dispersion nach Anspruch 9. dadurch gekennzeichnet, daJ3 das Gewichtsverhaltnis 
zwischen Glycerin und Polyethylenglykol zwischen 10 : 1 und 6 : 1 betragt. 

11. Verfahren zur Herstellung von Dispersionen gemafl Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dafl die Komponente a) bis c) und die ggf. vorhandenen Hilfsstoffe 
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in Wasser dispergiert werden und diese Rohdispersion anschliefiend mit einem 
Hochdruckhomogenisator bei Driicken zwischen 10 und 600 bar homogenisiert wird. 

:. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daB die Rohdispersion bei 
Driicken von 25 bis 250 bar homogenisiert wird. 

. Verwendung von Dispersionen gemafl Anspruch 1 zur weichmachenden Ausriistung 
von Papier. 

. Verwendung von Dispersionen gemafl Anspruch 1 zur weichmachenden Ausriistung 
von textilen Stuckwaren. 



5. Verwendung von Dispersionen gemafl Anspruch 1 als Weichspulmittel 
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